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TINTA SIDIK JARI 


RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, 
cara pengemasan dan syarat penandaan tinta sidik jari. 


DEFINISI 


Tinta sidik jari adalah bahan ya 1 berwujud pasta atau semi padat dan ber- 
warna hitam yang khusus dipergunuan untuk membuat sidik jari. 


SYARAT MUTU 


Syarat mutu tinta sidik jari adalah seperti pada tabel di bawah ini. 


Tabel 
Syarat Mutu Tinta Sidik Jari 


LA NN TA, 
Berat jenis, suhu 28 — 30”C "min. 0,95 |, 
Padatan total, F bjb min. 55 
Kehalusan mikron maks, 3 
Waktu mengering, suhu 28 — 80”C sekon : maks. 150 
Kekuatan pewarnaan " Jetinta/g TIO, | maks. 1,0 


Ketahanan gosok x na : tidak luntur 
Ketahanan terhadap sinar mata- 2 warna sama dengan 
hari selama 7 hari , | pembanding 
Ketahanan terhadap air selama warna sama dengan 
7 hari ' pembanding 
Ketahanan terhadap asam oleat : warna sama dengan 
304 selama 7 hari | | pembanding 
Ketahanan terhadap alkohol 964 . warna sama dengan 
selama 7 hari . pembanding 


! 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH 


Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII 0480—81, Cara pengambilan contoh 
untuk cat, lah, pernis dan sejenisnya. 


5. CARA UJI 


"35 2129 —8T 
asian aan 


5.1. Berat Jenis 


Cara penentuan berat jenis sesuai dengan SII. 0405-—-85, Cara Penentuan Berat 
Jenis Cat, Lak, Pernis den sejenisnya dengan alat uji Tabung Berat Jenis. 


5.2. Padatan Total 


Cara penentuan padatan total sesuai dengan SII. 0490—81, Cara Penentuan 


Kadar Pigmen, Kadar Bahan Penguap dan Kadar Bahan Cair yang Tidak Meng. 
uap dari Cat, Lak, Pernis dan sejenisnya. Kadar padatan total merupakan 
hasil pengurangan 100 9 oleh kadar bahan menguap. 


5.3, Kehalusan 


Cara penentuan kehalusan sesuai C2 12an SII 0489—81, Cara Penentuan Ke- 
halusan Cat, Lak, Pernis dan sejenisnc. 


5.4. Waktu Mengering 


5.4.1. Bahan 
Kertas HVS berwarna putih, gramatur 80 g/m? 


5.4.2, Peralatan 


— Stop Watch 
— Rol karet 
z Pelat kaca 


5.4.3, Prosedur & 


5.4.3.1, Oleskan contoh uji pada pelat kaca sampai merata dengan menggunakan 
rol (untuk pasta) atau contoh uji tetap dalam kemasan (untuk padatan). 


Tekankan jari tangan pada contoh uji yang telah disiapkan pada butir 
5481. sidik jari di atas kertas HVS. Bersamaan dengan mengangkat 
jari tangan, stop watch dihidupkan. 


54.32, 


. Setelah beberapa sekon, sentuh sidik jari dengan ujung jari dan amati 
apakah ada warna hitam yang menempel, 


: 54.34. Lakukan berulang-ulang pengerjaan butir 5 .4.3.3, dan matikan stop watch 
| bila pada ujung jari tidak ada lagi bekas warna hitam yang menempel, 
catat waktu yang diperlukan. . 


Ulangi pengerjaan 5.4.3.2. sampai 543.4, sebanyak 3 kali. Waktu me- 
ngering merupakan rata-rata ke-3 pengulangan tersebut. : 


5.4.3.5. 


5.5. Kekuatan Pewarnaan 
554. "Bahan 
— Titan dioksida (TiO, ) dengan kehalusan 400 mesh 
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5.5.2. Peralatan 
— Batang pengaduk 
— Kaca arloji diameter £ 8,5 cm 
— Neraca analitik 


5.5.3. Prosedur 


5.5.3.1. Timbang 1 g contoh uji dengan teliti dalam kaca arloji dan timbang 
TiO, pada wadah lain. 


. Tambahkan TiO, sedikit demi sedikit ke dalam contoh uji sambil diaduk 
hingga merata ang warna contoh aa mulai berubah. 


. Perhitungan 


w 

Kekuatan pewarnaan - — gti mta/TIO, 
Wj 

W ss berat contoh uji, gram 

W,s berat Titan dioksida, gro' 


5.6. Ketahanan Gosok 


5.6. Bahan 
Kertas HVS bewarna putih, gramatu r 80 g/m? 


5.6.2. Peralatan 


— Rol karet 
— Pelat kaca 


5.6.3. Prosedur 


5.631. Persiapan benda uji 


Oleskan contoh uji pada pelat kaca sampai merata dengan menggunakan : 
iol karet (pasta) atau contoh uji tetap dalam kemasan (untuk padatan). 
Tekankan ibu jari pada contoh uji kemudian bust sidikjari diatas kertas |. 
HVS berukuran 5 cm x 16 cm, sebanyak 5 kali (setiap .kali penekanan 
jari tangan pada contoh uji digunakan untuk 1 kali pembuatan sidik | 


Ja 1). 


86.32. Riarken contoh uji mengering selama 15 menit ratu silau ruang, ok 
kan amati ada/tidaknya pelunturan warna pada kertas. 
Ama nana AMA KN MN KL SMUN AL NELI MAN ANITA La Medan eta Ia 


57. Ketajanan terhadap Sinar Matahari 


t 
. 5.7.1, Bahan 
— Kertas HVS berwarna putih, gramatur 80 g/m2 


2 


NA 9. 2. Peralatan 


a69 "ot 


5.7.2, Peralatan 
— Rol karet 
— Pelat kaca 


5.7.3. Prosedur 


5.7.3.0. Persiapan benda uji 
Benda uji dipersiapkan sesuai dengan butir 5.6.3.1. 
5.7.3.2. Biarkan contoh uji mengering selama 24 jam pada suhu ruang. 
5.7.3.3. Jemur benda uji pada sinar matahari selama 7 hari kemudian amati per- 


ubahan warna yang terjadi dengan membandingkan terhadap benda uji 
yang tidak dijemur. : 


5.8. Ketahanan terhadap Air 


5.8.1. Bahan 
Kertas HVS berwarna putih, gramatur 80 gim? 


58 .2. Peralatan 


— Rol karet 
— Pelat kaca 


5.8.3. Prosedur 


5.8.3.1, Persiapan benda uji 
Benda uji dipersiapkan sesuai dengan butir 5.6.3.1, 


5.8.3.2. Biarkan contoh uji mengering selama 24 jam pada suhu ruang. 


” 5.833. Rendam benda uji dalam gelas piala yang berisi air lebih kurang setinggi 


5 cm dengan posisi melingkar dan sidik jari menghadap keluar, selama 7 hari. 


5 8.3.4. Angkat benda uji, keringkan dalam oven pada temperatur 4000 dan amati 
perubahan warna yang terjadi dengan membandingkan terhadap benda 
uji yang tidak direndam. 


. 


5.9. Ketahanan terhadap Asam Oleat 30 & 


! 5.9.1. Bahan 


— Asam Oleat 30 F& (dalam alkohol) 
— Kertas HVS berwarna putih, gramatur 80 g/m? 


— Rol karet 
. — Pelat kaca 


Ba 
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5.93, 


— Batang pengaduk 
— Gelas piala volume 250 ml 
—.Oven 


Prosedur 


5.9.3.1. Persiapan benda uji 


Benda uji dipersiapkan sesuai dengan butir 5.6.3. 


5.9.3.2. Biarkan contoh uji mengering selama 24 jam pada suhu ruang. 


5.9.3.3. Rendam benda uji dalam gejas piala yang berisi larutan asam oleat 30 9 


kurang.lebih setinggi 5 cm silama 7 hari dengan posisi melingkar dan sidik i 
jari menghadap keluar. 


5.9.3.4, Angkat benda uji, kemudian dikeringkan dalam oven pada temperatur 


40?C dan amati perubahan: warna yang terjadi dengan membandingkan 
terhadap benda uji yang tidak direndam, 


z4 


5.10. Ketahanan terhadap Alkohol 967: 


5.101. 


5.102. 


5163. 


Bahan 


— Alkohol 96 F 
— Kertas HVS berwarna putih, pramatur 80 g/m? 


Peralatan 


— Rol karet 

— Pelat kaca 

— Gelas piala volume 250 ml 
— Oven 


Prosedur 


— — Persiapan benda uji 


Benda uji dipersiapkan sesuai dengan butir 5.6.3, 


— Biarkan mantan uji manogeing selama 24 5. pada suhu ruang. 


Da Rendam benda uji dalam gelas piala yang berisi alkohol 96# lebih ku- ... 
rang setinggi 5 cm selama 7 hari dengan posisi melingkar dan : sidik j jari 


menghadap keluar. z - an on 


5. Angkat benda uji, kemudian keringkan dalam oven pada suhu 400C dan "' 
| amati perubahan warna yang terjadi dengan membandingkan terhadap 
benda uji yang tidak direndam. y 
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r 


. CARA PENGEMASAN 


Tinta sidik jari harus dikemas sedemikian rupa sehingga mutu terjamin baik, 
tidak mempengaruhi dan dipengaruhi isi, aman dalam penyimpanan dan peng- 
angkutan. 


- SYARAT PENANDAAN | 


Pada setiap kemasan harus diberi tanda pengenal : 


— Nama komoditi 

— Merk dan lambang 
— Nama pabrik 

— Berat bersih/isi 

— Kode produksi 


BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN 
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt 3-4 
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 
Telp: 021-574 7043: Faks: 021-5747045: e-mail : bsn@bsn.go.id 


